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ОСОБЕННОСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА 


Исследованы особенности саморегулирования плавления электродной проволоки при механизированной 
сварке в защитной среде аргона и аргоносодержащих смесях. Выявлен механизм циклического изменения 
тока и напряжения дуги. Определены пути стабилизации плавления электродной проволоки за счёт приме- 
нения жёстких статических характеристик питающей системы и увеличения положительного наклона стати- 
ческой характеристики дуги. 
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электрических параметров режима. 


Введение. При сварке в аргоне и аргоносодержащих смесях наилучшее формирование шва дос- 
тигается при сварке длинной дугой с мелкокапельным или струйным переносом электродного ме- 
талла на токах близких или выше критических, [1]. Однако при сварке на таких токах наблюдает- 
ся отклонения тока и напряжения дуги при неизменной настройке питающей системы и неизмен- 
ной скорости подачи электрода. Это приводит к нарушению струйного переноса металла с пере- 
ходом на смешанный - струйный с отдельными крупными каплями. Такой характер переноса ме- 
талла нарушает равномерность формирования шва и его проплавление. 

Постановка задачи. В задачу данной работы входило исследование процесса плавления элек- 
трода при механизированной сварке плавящимся электродом в аргоне и аргоносодержащих сме- 
сях и определение путей стабилизации процесса механизированной сварки в защитных газах, 
обеспечивающих равномерность плавления электрода. 

Методы испытаний. Исследования проводились при наплавке валиков на пластины из стали 20 
проволокой Св 08Г2С диаметром 1,2 мм. Электрические параметры процесса сварки (ток и на- 
пряжение) регистрировали запоминающим электронным осциллографом, поведение дуги и её 
внешний вид (форма), образование капли на электроде и перенос металла в дуге фиксировались 
скоростной видеокамерой со скоростью 2000 кадров в секунду. 

Для определения путей стабилизации параметров режима сварки в аргоне и аргоносо- 
держащих смесях рассмотрен характер саморегулирования процесса при сварке длинной дугой. 
Саморегулирование (самовыравнивание) дуги при сварке плавящимся электродом - это свойство 
системы восстанавливать устойчивое энергетическое состояние после выхода её из равновесия 
под действием возмущений без применения специальных регулирующих устройств. Такое восста- 
новление равновесия становится возможным благодаря зависимости скорости плавления элек- 
трода от тока и напряжения на дуге, изменяющихся под действием возмущений, и непрерывному 
удалению расплавленного металла с торца электрода. Дуговая сварка с саморегулированием — 
это процесс, осуществляемый с постоянной скоростью подачи электрода; при этом различают са- 
морегулирование дуги и дуговую сварку с саморегулированием процесса [1]. 

Понятие дуговой сварки с саморегулированием процесса является более общим и включа- 
ет как процессы с непрерывным горением дуги и удалением расплавленного металла с торца 
электрода (идеальное саморегулирование), так и с прерывистым горением дуги без непрерывного 
удаления расплавленного металла с торца электрода в период горения дуги (интегральное само- 
регулирование). 

Под интегральным саморегулированием понимается свойство системы (с постоянной ско- 
ростью подачи электрода) «дуга — питающая система» обеспечивать равенство скорости подачи и 
плавления электрода за цикл в условиях периодического изменения мощности дуги или прерыви- 
стого её горения. Периодическое изменение мощности дуги характерно для импульсно-дуговой 
сварки, сварки модулированным током, а также при сварке в защитной среде аргона и аргоносо- 
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держащих смесях, которые имеют циклический характер изменения электрических параметров 
режима. 

Процесс идеального саморегулирования дуги исследован достаточно полно [2,3,4]. В этих 
работах установлено, что необходимым условием идеального саморегулирования является непре- 
рывное удаление расплавленного металла с электрода. 

Изменение длины дугового промежутка {, определяется уравнением 

а /ае = М. — Мл. (1) 
где \, — скорость плавления электрода; \; — скорость подачи электродной проволоки. 

При капельном переносе металла, который наблюдается при сварке в аргоне на докрити- 
ческом токе или на закритическом токе со смешенным переносом металла изменение длины дуго- 
вого промежутка {, определяется уравнением [5]: 

а /аЕ = М. — Мл.- Мк (2) 
где \/, — скорость роста капли. 

Скорость роста капли является сложной функцией скорости плавления электрода, време- 
ни и зависит от большого числа факторов, трудно поддающихся учёту, таких как химический со- 
став материала электрода и газовой среды, поверхностное натяжение, давление дуги на каплю. 
Указанные факторы существенно влияют на форму капли, изменяют скорость её роста и влияют 
на неравномерность плавления электрода. 

Для оценки влияния роста капли на изменение дугового промежутка в работе [5] введено 
понятие коэффициента формы капли Къ: 

Кь = (У. -\У)/ У», или К№=1-К.. 

В [5] установлено, что в первый момент после отрыва капли скорость плавления электро- 
да равна скорости роста капли и Ку = 0, и дуговой промежуток начинает сокращаться со скоро- 
стью равной скорости подачи электрода. При большом объеме капли скорость её роста мала, Къ 
принимает величину близкую к единице. Поэтому в случае идеального саморегулирования про- 
цесса, когда расплавленный металл непрерывно удаляется с торца электродной проволоки, Кь 
равен единице. 

Система саморегулирования дуги обеспечивает стабилизацию тока. Стабилизация тока 
достигается благодаря изменению противо-ЭДС дуги при всех видах внешних возмущений, на- 
блюдаемых при сварке (по длине дуги Л&, питающему напряжению ЛУл, эквивалентному сопро- 
тивлению питающей цепи лВ.). Величина стабилизации тока ЛЬ определяется крутизной наклона 
статической характеристики саморегулирования дуги Кд = АЧы АТ > 0. 

Скорость плавления электрода растёт с увеличением тока и уменьшается с повышением 
напряжения дуги. Поэтому статические характеристики саморегулирования дуги Ц) =КГ,) при 
\„ = соп$Ё имеют определённую крутизну, обусловленную изменением тепловыделения в вылете 
электрода. 

В работе [1] получены уравнения статических характеристик саморегулирования из 
условий: 

- скорость плавления электрода определяется тепловой мощностью, вводимой дугой в 
электрод и тепловой мощностью, выделяющейся в вылете электрода от проходящего по нему 
тока; 

- скорость плавления электрода определяется током и напряжением дуги. 

Из первого условия: 

4 = (1/Ке) (Кс Кд) Мл / Ка + Ид), (3) 
или 
Ц=Ь+ Ц / К (4) 
где Т. =(Кде - Кдт) Ул /(Кдс Кс), - заданная величина тока; Кл — крутизна наклона статической ха- 
рактеристики саморегулирования; К„` — крутизна наклона статической характеристики дуги; 
Кс - коэффициент саморегулирования по току. 
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Из второго условия уравнение статической характеристики саморегулирования процесса 
при крутизне статической характеристики дуги К„=аАЧ;/ат + 0 принимает вид: 

Г, = Ма/( Кс те Клт Кен) т КанЧд/( Кс ыо Клт Кен), (5) 
где 1з = \Мл/( Ке + Кл Кан); К- - коэффициент саморегулирования по напряжению. 

Точка устойчивой работы системы «дуга — питающая система» (параметры режима сварки 
Г, Уд) определяется пересечением вольтамперной характеристики источника питания со статиче- 
ской характеристикой саморегулирования процесса (кривой устойчивой работы). 

Энергетические параметры процесса дуговой сварки плавящимся электродом (Т,, Ц.) будут 
оставаться неизменными, если длина дугового промежутка будет оставаться постоянной &; = соп 
(статическая характеристика дуги будет проходить через точку с координатами Т„, Цд). 

Однако при сварке плавящимся электродом длинной дугой (процесс без коротких замыка- 
ний) при неизменной настройке статической характеристики питающей системы и постоянной 
скоростью подачи электродной проволоки наблюдается циклическое изменение тока и напряже- 
ния дуги (рис.1,а и 6), которые связаны с изменением длины дугового промежутка (рис.1,в) за 
счёт неравномерности плавления электрода. Так, для видеокадра 1 внешняя составляющая дли- 
ны дуги #, составляет 2,4мм, ток и напряжения, соответствующие этому кадру (точки 1 на осцил- 
лограммах тока рис.1,6 и напряжения 1, а), составляют 224 А и 25,2 В. С ростом &, до 6 мм (видео- 
кадр 4) напряжение возрастает до 28,6 В, а ток снижается до 191 А. Это приводит к снижению 
скорости плавления электрода, что, в свою очередь, влияет на неравномерность формирования 
шва. 
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Рис.1. Осциллограммы напряжения (а), тока (6) и кадры видеограммы (в) 
при сварке в аргоне проволокой Св-08Г2С: полярность тока обратная; 
\„ - 6 м/мин; 1 — 6 номера видеокадров и соответствующие им точки 

на осциллограммах тока и напряжения 


На рис.2 показано изменение тока и напряжения дуги при возмущении по длине дуги, 
вызванное неравномерностью плавления электрода. Точка (а) с координатами Т,„, Ц, (рис.2,а) со- 
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ответствует заданным устойчивым параметрам режима сварки. Она получается в результате пе- 
ресечения вольтамперной (статической) характеристики дуги 1 со статической характеристикой 
саморегулирования (кривой устойчивой работы) 2 при условии, что скорость подачи электрода \л 
равна скорости его плавления \/.. Точка (а) при этом расположена на статической характеристике 
дуги 3 и соответствует заданной длине дугового промежутка #11. 

При возмущении по длине дугового промежутка Л&;, которое связано с неравномерно- 
стью плавления электрода, произойдёт отклонение электрических параметров режима на величи- 
ну Ан и АЦ. При увеличении длины дугового промежутка от {1 до {2 на Л& при неизменном токе 
Г; произойдёт отклонение напряжения на Лиде, которое определяется как: 

АИ = К АЕ, (6) 
где К„-— градиент потенциала столба дуги. 

Для определения величин отклонения тока и напряжения произведем следующее по- 
строение. Из точки (а), рис.2‚а отложим отрезок аБ, равный Ли. Через точку (Ь) проведем пунк- 
тирную линию (3") эквидистантно статической характеристики дуги (3) так, чтобы она пересек- 
лась с кривой устойчивости работы (2) и статической характеристикой питающей системы (1). 


[9] /Мн=соз! 


— 2 3! . 
1-7". 
































Рис.2. Изменение тока и напряжения дуги при возмущении по её длине: 
а - при увеличение длины дуги; 6 - при уменьшении длины дуги; 1 - статиче- 
ская характеристика источника питания; 2 — статическая характеристика само- 
регулирования; 3, 3' - статическая характеристика дуги до и после возмущения 
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Пересечение характеристик (2) и (3') образуют точку (а>) устойчивой работы, когда ско- 
рость подачи электрода \„ равна скорости его плавления \/„ при условии, что через эту точку бу- 
дет проходить статическая характеристика питающей системы (1") При этом напряжение на дуге 
возрастёт на величину АЧ..„2, а ток дуги на величину Ль.. В этом случае процесс сварки с парамет- 
рами, соответствующими точке (а), должен переместиться в точку (а2). Напряжение на дуге воз- 
растёт на величину 

Ааа? = АоКде, (7) 
а ток на величину 
До = АЧеаа2/ Коле (8) 
где Ль - отклонение (возмущения) по току при переходе режима от точки (а) к точки (а2); 
Кл, - крутизна характеристики саморегулирования. 

При увеличении длины дугового промежутка от 4,1 до &:2 статическая характеристика ду- 
ги (3) перемещается вверх эквидистантно в положение (3*), пересекается со статической характе- 
ристикой саморегулирования (2) в точке (а›) и со статической характеристикой питающей систе- 
мы (1) в точке (а!) (рис.2,а). В точке (а›) будет выполняться условие, при котором скорость пода- 
чи электрода равна скорости его плавления в том случае, если статическая характеристика пи- 
тающей системы (1) займёт положение (1'). При этом напряжение возрастёт на величину Луга», а 
ток дуги увеличится на Ль.. В этом случае процесс сварки с параметрами, соответствующими точ- 
ке (а), должен переместиться в точку (а›). Так как положение статической характеристики пи- 
тающей системы остаётся неизменной при увеличении длины дуги на Л, рабочая точка процесса 
сварки переходит в точку (а!). При этом напряжение на дуговом промежутке увеличивается по 
сравнению с напряжением в точке (а) на величину ЛИ, 

АЦд = Ач/Кис (9) 
а ток снижается на величину 

Ди = АЦд Кле (10) 
где К - коэффициент питающей системы 1/9. 

Такое изменение параметров режима на величину ЛИЦ; и Аи приводит к снижению тепло- 
вой мощности, расходуемой на нагрев вылета электрода от проходящего по нему тока и дуги, 
снижению скорости плавления электрода и сокращению дугового промежутка. Таким образом, 
процесс из точки (а. ) переходит к заданным параметрам режима в точку (а). 

При уменьшении длины дуги на 4, от заданной величины (точка а) характер отклонения 
параметров режима на Ли, Ль и Лии, Ди› показан на рис.2,6. На рисунке видно, что напряжение 
на дуге снижается на ЛЦ) ‚ а величина тока увеличивается на Ли. Указанное изменение пара- 
метров режима на величину ЛУ; и Ли приводит к повышению тепловой мощности, расходуемой 
на нагрев вылета электрода от проходящего по нему тока и дуги, повышению скорости плавления 
электрода и увеличению дугового промежутка. Процесс из точки (а!) переходит к заданным па- 
раметрам режима в точку (а). 

Проанализируем влияние свойств элементов системы «дуга — питающая система» на ве- 
личину отклонения параметров режима ЛЦ/, Ли, Ль при изменении длины дугового промежутка, 
вызванного неравномерностью плавления электрода. 

На рис.2,а видно, что отклонение напряжения ЛИ), от заданной величины ЧЦд, с одной сто- 
роны, определяется как: 





АЦд = Ан/Ке (10) 
с другой стороны, 

АЧд = ЛОзе2 - (ли: + ДУ?), (11) 
где Ч.» - изменение напряжения на дуге, вызванное переходом в новую устойчивую рабочую 
точку а» за счёт изменения длины дугового промежутка до #12; АЛУ.-2 = АзКде ‚ а (Ли, + Ач?) 
— изменение напряжения на дуге за счёт изменения тока при постоянной длине дугового 

промежутка $2: 
(Ли; + Ач?) = (Ац + Аь) Клт. (12) 
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Подставив (7) и (12) в уравнение (11), получим: 
АЧд -Дь Клс = (лы + Аз) Кл, 


АЧд = Дь (Кус - Кл ) - Аи Кт. (13) 
Приравняв (10) и (13), получим: 
Ан(1/ Кс + К ) = Ар К Д&. (14) 


Так как 
До (Кле ы Кат ) = АЧде = К Ав, 
то уравнение (14) примет вид: 


Ан(1/ Кс + Кл ) =К А&. (15) 
Решая (15) относительно отклонения по току, получаем: 
Аи = Ю Ай Ки / (1 + Кл Кис). (16) 


Рассчитаем величину отклонения тока Ли: по (16) для данных процесса, приведенного на 
рис.1: 4; -3,6 мм, К — 1 В/мм, Кис - 20 А/В, Кл. - 0,04 В/А. Получим расчетное отклонение по току 
36 А, что имеет высокую сходимость с экспериментальными данными - 34 А. 

Из уравнений (10) и (16) следует, что при применении питающей системы с жёсткой 
характеристикой, когда Кс стремится к бесконечности, отклонение по напряжению ЛУ; -> 0, а 
Аи -> № Аё Ке. При применении питающей системы со штыковой характеристикой, когда Кс 
стремится к нулю, отклонение по напряжению ЛУ); -> х, а Л -> 0. 

На рис.3 показаны отклонения параметров режима ЛУ; , Аы и Ль» от свойств элементов 
системы «дуга — питающая система», вызванные неравномерностью плавления электрода. Из 
рис.З,‚а следует, что при уменьшении наклона статических характеристик питающей системы 1, 1' 
при неизменной длине дуги (статическая характеристика дуги 3) отклонение по напряжению ли); : 
и Ацдг' в точках пересечения (а,) и (а1") уменьшается, отклонение по току Ли: и Ан' увеличивается. 

На рис.3,б показано, что при увеличении наклона статической характеристики дуги (3) и 
(3") при одном и том же отклонении длины дугового промежутка и при неизменном наклоне ста- 
тической характеристики питающей системы (2) отклонение по напряжению Лиц: и Лил 1' в точках 
пересечения (а,)и (а!") уменьшается, одновременно снижается и отклонение по току Ав и Ли". 





Рис.3. Изменение тока и напряжения дуги при возмущении по её длине: 
а — при разных наклонах статических характеристик питающей системы; 6 — при разных накло- 
нах статических характеристик дуг; 1, 1'-— статические характеристика источника питания; 
2 — статическая характеристика саморегулирования; 3, 3' — статические характеристики дуги 


По данным [1], крутизна вольтамперной характеристики дуги зависит от материала элек- 
трода, защитной среды и увеличивается с ростом длины дуги и диаметра электрода. Так, напри- 
мер, для проволоки марки Св — 08Г2С диаметром 2 мм в диапазоне сварочных токов в СО) от 200 
до 500 А крутизна вольтамперной характеристики дуги изменяется от 0,036 - 0,045 В/А для длин 
дуг от 2 до 6,5 мм. Градиент крутизны вольтамперной характеристики дуги в указанном диапазо- 
не составляет 0,002 В/(А мм). При сварке в аргоне проволокой СвАМгб1 в диапазоне токов 
100 — 500 А для длин дуг от 2,3 до 6,5 мм К' составляет 0,022 - 0,034 В/А, а градиент крутизны 
вольтамперной характеристики дуги — 0,0019В/В/(А мм). На рис.3,а,б видно, что указанные изме- 
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нения параметров системы не оказывают влияние на Ль.. Из (10), (16) и рис.3 следует, что при 
механизированной сварке плавящимся электродом в защитных газах высокая стабильность про- 
цесса плавления электрода достигается при применении питающей системы дуги с жёсткой ха- 
рактеристикой и большим положительным наклоном характеристики дуги. 

Выводы: 

1. Саморегулирование плавления электродной проволоки при механизированной сварке с 
постоянной скоростью её подачи осуществляется за счёт изменения длины дуги, вызванной не- 
равномерной скоростью плавления электрода, путём изменения тепловой мощности, расходуемой 
на его плавления, за счёт отклонения тока и напряжения дуги. 

2. Высокая стабильность процесса плавления электрода при механизированной сварке 
плавящимся электродом в защитных газах достигается при применении питающей системы дуги с 
жёсткой статической характеристикой и большим положительным наклоном статической харак- 
теристики дуги. 

3. Основное влияние на стабильность саморегулирования плавления электрода оказывает 
коэффициент питающей системы. 
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